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VIII. Brevis Comment at to de Cob alto, AuBore 
Viro ClariJJimo, J oh. Henr, Linckio, Lipfien- 
£i, Acad. Cseiar. Leopold. Carolin* Nat. 
CurioL iff Soc. Reg. Anglic. Sodale. 

Nter plurima Mineralium genera, vix datur aliud, 

quod tanta nominum farragine, sequivocatione, & 

contufione intricatum, tarn operosa explicatione indi- 
geat quam Cobaltum. Veteres de Cadmia & Marcafi- 
ta quaedam, quafi edentuli, murmurant; pofterioris 
xvi Viri de Auripigmento, Sandaraca, Tutia, Spodio, 
Pompholyge hue mifcuerunt fermones ; tandem Lapide 
calaminari, Zinco, Cobalto, auribus obftrepitum no- 
(iris eft; & fub Cobalto denique funt,qui jam vaporem 
rnetailicum, jam pygmaeum fubterraneum fubintelli- 
gunt. Quanqnam emm ejufmodi tituli res innuant 
confanguinitate pariter & ufu non parum conjun&as; 
fubjedfrs tamen & chara&enbus fere omaes, & ufibus 
deiiinatis non paucas ab invicem difterre, maxime te- 
nendum eft. Jam quidemdeeofaltem, quod hodie, no- 
flris inprimis, Cobaltum appellator, agere apucl ant- 
mum meum propofm, atque dicam, ft non plene, 
plane tamen, quod res ipia fit, non curatis demque 
de verbis, quae moveri poilent, difputationibus. 
Cum vero p^nculum fit, ut omnes, imprimis per Iibros, 
& fine igne Philofophi, omnia, uci decet, intelligant, 
atque evolvendo naturalium rerum homonymias, ac ti« 
tulorum Hgnificatus propnos, analogos, acquivocoique, 
non parum lucis adieramus legentibus, non fupertfuum 
fore duxi,de illis qusedam pramittere. 

Cad- 
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Cadmia, k^/^w*, ut antiquiffimum, ita obfcuriffi- 
mum nomen Gnrcorum eft, proprie Thebarum ar- 
cenvCadmeam, a Cadmo, Agencris filio, in Bceotra 
conditam ; improprie vero jam Lapidis Philofopho- 
rum materiam, vcl d velis, ilium ipfum (ignificans ; 
(wide adopturientds, vel adepti, focii Cadmi audiunt, 
h. e, viri> quibus arcem nature, .plurimis inexpugna- 
biiem, dccuparexontigit ) jam mineram aJiam, qualis 
Lapis Galaminaris eft; jam fublimatum quoddam in 
tingendo ad flavum cupro cum ifto lapide coincidens, 
denotat • unde Cadmia foflilis, Cadmia fornacum, 
Cadmia metallica; porro Cadmia atramentofa, i. e. ea, 
quse vel per fe atramentum, feu vitriolum, qualis Lapis 
Calaminaris eft, vel ex accidentia h e, ab ad mixta mi- 
nera pyritofa expbrrigit. Quod ft igitur d quopiam 
Cobaltum hodiernum Cadmiam appellatum audiveris, 
vel ab ipfo ita appellari alicui libuerit, faciat ; evitet 
modo incongruam vocis acceptionem. Quod tutius 
fieri non poterit, quam fi pronunciaverit nomen cum 
addito, Cadmia pro Coeruleo, de qua hie fermo eft. 
Marcafita, originis Arabics vocabulum, 

I. Apud Metallicos denotat pyritam fubflavum, an- 
gularem, in fpecie hexaedron, feu cubicum, politum, 
cseterum ab alio, quoad eflentiam & cetera plane non 
differentem, atque ita potiflimum fulphur & ferrum , 
adharc forte cupri arfenicique particulam fepe conti- 
nentem ; auri itaque ac ejufmodi fpeciofos titulos pro 
merentem minime ; 

II.. Apud Mercatores, quos Materialiftas vecant, 
pariter & apud Pharmacopeias famofum illud femime 
tallum, Bifmuthum ; 

III. Apud Alchymiftas, vel materiam primam, vel 
fecundam, mineralem, crudam aliquam, eamque fe- 
mimetallicam feu mercurialcm, qualis di&um Bifmu 
thum, regulus .8, Zincum 6: o=o inprimis funt. Qua- 

C c tenus 
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tonus igitur non modo arfenicum Cobaki, flri&e fie 
di#i, pars eflentialis eft, fed & Bifmuthi minera cum 
dido Cobalto intimse cognationis vinculo tenetur, at- 
que illud, idque verc egregius coeruleum, quam Co- 
bakum, Mit vitrum, eatenus Marcafitse appellatio 
hie locmn aliqucm invenit $ dummodo evitetur falfa 
vocis acceptio, ac intelligatur, earn anguftam nimis 
& adarquatam minus efte, nempe Cobakum plus quam 
Marcafitam, h e. non fo!um (ubftantiam femimetalli- 
cam illarn, Bifmuihum, & alism fcilicet arfenicalem, 
fed etiam terram in coeruleum vitrefcibiiem, in fe 
comprehendere. 

Auriplgmentum noflris equidem temporibus nihil 
aliud eft, quam minera ilia lutea foliacea, arfenicali- 
fulphurea, Operment. Sunt vero, qui Iatiori illud ac- 
ceperunt, k e. non folum mareriali, kd etiam effe&i- 
vo fignificatu. Neque hoc quidem fine omni caufa, 
Auripigmentum enim, prseterqua-m quod aureum prse 
fe ferat, pidurifque inferat colorem, & in habitu ad 
metalla ejufmodi fubje&um non incongruc denotat, 
quod colore luteo cuprum imbuit, quale inprimis Zin- 
cum, Cadmia fornacum, Cobaki non di/fita agnata 
funt. Ubi vero negari non potsft, Cobakum nolirum 
neque ratione partis volatilis, femimetallico-arfenicalis, 
ex qua ad cuprum dealbationis potius gaudet energia ; 
neque ex caufa terne vitrefcibilis hunc in finem ullate- 
nus con venire. Ab arfenico tamen, five album, five 
flavum, five rubrum feu Sandaraca, eaque tarn foflilis, 
quam fa&itia fit, non raro cognominatur id, quod a 
Cobalto redius fieret \ dicentibus noftris Freibergenfi- 
bus, tarn metallicis, v.g. hanc vel illam mineram Co* 
balricarn effe, feu Keloid, quam fufonbus, quando 
jam fumos, jam qnaedam in furnis & toftrinis fublima- 
ta appellitant cobakica, & nobili metallo deletoria : 

{Cohal- 
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( Cobaldifch und raubsrifch O Atque hoc Cobalt urn 
putatitiuro non nifi pyrites fulphureo-arfenicalis ibieft, 
quum tamen verum ab omni fulphure plane libcrum 
lie, & pyrites talis terra pro ccr/ruieo penitus deftitua- 
tur. Quin Freibergse Cobaltum fere inccgnitum, mi- 
nimum reperiendum verum vix eft, fed Schneebergen- 
fium & Annsebergenfium fines adeundi. Proinde ma ! e 
confules receptis & laboribus tuis ) fi Cobaltum pro- 
mi (cue expetieris, banc vel illam abufivam vocis ac- 
ceptionem, qux fingiilis interdum femimiiliaribus alia 
deprehenditur, non cogniturus. 

De vapore metallico & Pygmaeo non eft, ut pro a- 
vertenda aequivocatione hie adeo fimus folliciti ; funt 
tamen fumicapii & ventivenduii , qui in ejufmodi 
materia vaporofa lemen mecallorum , materiam & 
mercurium Philofophorum quaerendum volunt : & no- 
ta metallicorum hie di&io eft: Der Schwaden, der Ko- 
bold fey aufgefliegen^ wovon man habe aufreiffen mujfen^ 
auch mancher Bergmatmerftioket worden; i. £. Cobaltum 
feu vaporem metallicum afcendiffe, & hunc operarium 
fuffbeafte. Quern dicendi morem credo matrem iftius 
opinionis maximam partem efle, qua creature animate 
fubterraneas, Erd-und Berg-geifter^ kleine Koboldgen fin- 
guntur. Squidem verba, prout jacent, non aliter te- 
nant, ac C\ agens quoddant intelleftuale lufFocationem 
& mortem hominis intenderit, &manibus quail perpe- 
traverit. Non aliter atque cum Paracelfi fpiritibus, 
homunculis cucurbitalibus, atque ejufmodi phoneme- 
nis, fuo tempore ftupendis, comparatum fuifle puto, 
quando jam album, jam rubrum, jam viridem fpiri- 
tum ex Endore fuo, l\ e. per alembicum, afcendere & 
provenirs ait, atque a !huc tyrones noftri fine omnim- 
cantatione producere non nefciunt. 

C c x Ex 
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Ex omibus hifce Cobalti & Cadmiae nomina ad rem 
pntfentem conveniunt, & ft hsec rectc confideretur, 
pro Synonymis haberi debent* Quoniam autem Cad- 
miae vocabulum apud fcriptores p'lurimis laborat du~ 
biis, hoc miflo, Cobalti tkulum fervamus, vocabulari- 
um metallicorum fequentes, quicquid (cholatiicorum 
turba contra literarum barbanem obganniat. Carte- 
rum de hifce nominibus & rebus mereturconferri Hen- 
kelii, qui Freibergar in Hermunduris metalhleraci/Imix, 
w & agrorum & rnetallifodinarum adjacentium Phy- 
fjcus elt experienria Celebris, & focietatis fierohn. 
Mernbrum elt, Pyritclogia, cap. 2. Cebakum igitur 
eft minera grifea, obfcure albicans, minerx argenti 
albse, & pyruae albf, quoad colorem xmula, fed paulo 
obfcurior, conrinens arfenicum album &c terram fix- 
am, cum filice & cineribus clavellatis in vitrum cceru- 
leum abiens. 

Effoditur in Schneebergenfium & Annxbcrgenfium 
terris, inprimis in Cervi, Rappoki, centum rniUia e- 
quitum, Galilaex, & quotquot funt, puteis ; & qui- 
dem in venis propriis, idque ita purum putumque cum 
duriilimo filice, feu, quod vocant quarzo, ut, fi qux 
forte alia minerarum genera interfperfa feu adfixa ali- 
cubi reperiantur, non fimul cum vera Cobalti fubftan- 
tia, filici di&o innata, fed aliis ex caufis, imo aliis ve- 
nis aflbciata non obfcure appareant. 

Signorum externorum ejus proximum & indubium 
eft minera qusedam rofei colons, ftru&urx radiatx, 
quam Cobalti florem, CobaldBiuthe vocant • inter e- 
gregia & (pedatu digna in minerarum gazophylaceis 
recondita. Hujus operis datur & alia, colons vero 
non adeo rofei nitidi, fed pallidioris, nulliufque ftruftu. 
rse, led pulveris inftar mineram ambientis. 

Signum 
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Signum propius prabet accurata ocularis collatio 
miners hujus cum pyrita albo; accuratior cum minera 
cupri grifea; accuratiftima cum minera argenti alba , • 
cum quibus rebus intereft ipfi non kvis colons fimili- 
tudo, efTentiae maxima differentia; quod vero verbis 
nee exprimi, nee concipi fatis poteft, ita, ut frequenti 
opus fit intuitu. Vid. laudata Pyritologia> p. 193, fq. 

Signum proximum, feu res ipfa manifeftatur ex vi- 
tro inde confe&o, quod ex pyrita nigrum, ex dida cu- 
pri minera rufum, ex argenti alba, & cupri participe 
minera, jam magis minulque nigricans ; ex Cobalto 
vero fapphirinum prodit , unde & Zaffera, turn pro 
Cobalto tofto, turn etiam pro vitro cceruleo in pulve- 
rem reda&o, nomen ortum, verofimile eft. 

I. Per fe Cobaltum aura:, pluvial, foli in cumulo 
diu expofitum efflorefcit rofei vel perfici coloris, qui 
dicitur, flos Cadmiae, fed cum illo flore nitidiori antea 
defcripto, non cpnfundendus. llle rite extra<5his ; red- 
dit fubftantiam elegantiflime rubram, & ad haee vitrio- 
li obfeure viridis porriunculam, qu# merentur ulteri- 
orem invefligationem ; miners autem non parvam 
quantitatem, tempus & affiduitatem & patientiam re- 
quirunt, cujus rei encheirefes nofter laudatas D. Henkd 
compertas probe habet. 

II. Spiritus Nitri folvit iilud cum impetu & effer 
vefcentia, v.g. vi. vel iv. partes ad unam, quatenus 
minera pura vel minus eft ,• unde vero refultare folet 
folutio non unius coloris. Viridis nempe color Vitrio 
li Veneris prope eft, ft cuprum certe continet ,• quod 
apparet in ilia Cobalt i minera, quae Kupfer-Ntkel ap 
pellatur, & adhuc cruda cupreum colorem prse fe fert. 
Viridis tamen etiam provenit aliquando ex ea minera; 
quae tota grifea, & nullatenus ad vifum cuprea, quam- 

vis 
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vis ad colorern folutionis Vitrioli Martls purl accedens; 
tamen a cupn conta&u non piane alien;?. Obfcure 
fhvelcentem foSutionem reperio optimam ad vitrurn 
illud filtendum coeruleum. 'Rubicunda implicatam fibi 
fignificat mineram Bifmuthi. 

III, Solutiones, cum Alcali, v. g. oleo tartari per 
deliquium precipitate reddunt pulverem porcellanae 
debite applicatum, egregie coeruleum, fi contigit, ce- 
tera paria, inprimis Cobaicum fele&iillmum, atque ig- 
nis te efle expertum dire&orem, 

IV, Acidum Vitrioli & Salis communis adoriuntur 
quidem Cadmiam noftram, fed non tarn folvunt, quam 
erodunt, inprimis Vitrioli acidum, & in pulverem al- 
bum reducunt, adeo ut fpiritus Nitri convenientior fit 
folvendse Cadmie. 

V. In vafe claufo, retorta lapidea loricata, vel fub- 
limatorio alio, igne aperto debite detentum effiimare 
patitur partem volatilem arfenicalem, ab initio ali~ 
quantulum fuliglnofam, imo & fandaraceam, atque ita 
iulphuris communis non plane expertem, quam rnaxi- 
me autem fe colligentem in forma femimetallica fplen- 
dida, regulina, foliata, qualis ex pyrite albo provenir, 
ubi vero fplendor per dies, imo per hcras evanefck„ 
luculento indicio, parriculas aerias in fubftantiam il- 
lam habere ingrefTurn. 

VI. la furno vero toftorio QRofl-olfen) ubi flamrne 
ignee mineram contingunt, adherefck camino vel 
du&ibus adftrudtis, ficuti pulvis {Mebl) cinereo-albi- 
cantis colons^ qui colligitur pro conficiendo illo arfeni- 
co albo cryftaliino. 

VII. Re~ 
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VII. Remanet terra fixa, cinerea, vitrefcibilis. 

VIIL Minera Bifmuthi (de qua quidem hoc leco 
fpecialiflimus fermo non eft, tamen cceruleo maxime 
inferviens, non prsetereunda) igne aperto facile effiue- 
re finit fubflantiam fernimetallicam, qux Bifmuthum 
appellator, & ad alios ufus venditur ; & relinquit la- 
pidem feu terram itidem grifeam, fixam, di&arn Bif- 
muth-graupen. 

IX. Minera ilia quantum pofllbile, fi pura, fegre- 
gatur ex Cobalto ftride fie dido, ut Bifmuthum colli- 
gatur 5cd interdum, imo non raro illud ita infper- 
ium & inrertextum ell, ut feparari ab hac minus plane 
queat ; hinc in ollis vitrificatoriis fubfidet fubftantia 
regulina, di&a Speijfe, coloris communiter albo-fubru- 
bicundi ; qua! tamen raro vei nunquam Bifmuthum ita 
purum eft, ficuti hoc ex fua minera per fe emanat, fed 
commixtam fibi habet peregrinam inter alia terram fix- 
am cobaltiearn. Atque ita novis compofitionibus vi- 
trificatoriis iterum commifcetur, Subdividunt aliqui 
regulum hunc in Marcafitam, GlokenfpeiJJe, & xs cal- 
darium, quorum ilia inferius, hoc fuperius haeret. 

X. Terra utrinque remanens fixa, per fe difficillime 
vel plane non in vitrum abit, quamvis in furno vers 
vitnficatorio per 8 horas illam detinuerim, vix quod 
unam vel alteram maculam fubcceruleam crucibulo 
Haftiaco adnotaverit. Et quoniam fabuli granula ar- 
gillse vafofum iftorum inharrentia concurrunt, dubium 
adhuc manet, utrum per fe talis fit, qua: fine addito 
coeruieum pofTit conftituere vitrum ,• quin hoc negan- 
dum mihi inde videtur, quia mafia, ubi vas non tangit, 
non nifi grifea eft & manet. 

XI. Terra 
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XL Terra ifla ncn plane fleriiis, fed metalli parti- 
ceps eft Quod cuprum hoc fit, facile prafumitur, fi 
non e colore folutionum, tamen ex vitro cceruleo plane 
inde confe&o, & ex agnata Cobalti minera, Kupfer- 
nikel Quod vero pauciffima metalli qualitas hie fir, 
non folum ex levitate terra?, fed etiatn exinde apparet; 
quia neque ex Cadmia optima, neque ex agnata, utut 
a Venere denominata, fubftantia metallica cupreaul- 
latenus elici &c colligi poteft. Quicquid aut*m de cu- 
pri portiuncula pretend i queat, ilia tamen per fe> qua? 
fie, definienda non eft, nifi quod dicamus, earn Cad- 
mix peculiarem eile atque fpeancam. 

XII Datur CobaItum > quod etiam intoftura, vi- 
trum coeruleum porrigit, irno quandoque elegantius, 
quam ubi toftum fuit; quod non ex alpedu minera, 
fed per experimentum difcendum eft. 

XIII. Jtidemque per experientiam elucefcit cogni- 
tio circa ignis gradus & continuationem, fiquidem alia 
minera longiore & breviore, fortiore & leviore opus 
habettoilione. 

XIV. Adjuvatur & vitrificatio & coloris elegantia 
per additum pulverem arfenicalem, imo arfenicum 
cryftallinum ipfum. 

XV. Regular quidem non plane non univerfales 
proftant, ad quas Cobalti tra&atio pro cceruleo vitro 
inltituenda eft ; fed non conilantes, quod jam fignift- 
cavi Opus igitur eft non folum in privato laborato- 
rio variis, iifque tarn fecundum proportiones, quam 
ignis modos & gradus, & reliqua, experimentis ; fed 
& in officinis Cobalti ipfis, ut docimafla indefefle ex. 
pcriendo invigilet naturae minera & affixarum, atque 

ita 
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ita compofitionibus & laboribus, utpote in re colorum 
quafi ddicatiilimis, rede profpiciat, iilqie aa vet cm 
minus fuccedenribus vel addere, vel abiumere, vei cor* 
rigere aliter fciat. 

XVI. Cobaltum igitur in hunc finem experturus, 
probe oculis confideret illud, utrum & qnam purum a 
lapide & adhaerentibus, vel hoc minus aut quam minus 
fit; torre vel calcina, donee fumi cedent; commjfee 
pulveri remanent! filicis vel fabuh filicei purifTmi, al- 
biflimi, i, 2, vel 3 partes, cinerum clavellatorum vel 
partem* vel pro fluxilitatis miners gradu plures, mifce 
probejngere in crucibulum/i datur. iiibtus conicum.qua- 
ii utuntur cuprum experientes, Kupfer-1 ie&ei. Si bene 
fluxerit>quod baculoferreoexperieris,quodque ocius feri- 
ufquefit,quatenus furnus& ignis funt,exime crucibulum, 
&frigefad:um vitrum fcoriis fepara,- feparatum pulverifa, 
non in vafe ferreo,utpote colorem obfcurante,fed, ft pro- 
flat, in porphyrio, vel alio duritflmo lapide ; pulverem 
lava ab eo, quod albicantis f»ve grifei colons eft, Ef 
chel feu Schlamm vocatum, atque turn hoc, turn iliud 
deficca ; deftccatum utrumque trajice per cribrum an- 
guftiffimum; quod craflum , iterum ttre cum aqua, 
deficca, donee omne comminutum fit. Tandem con- 
fer cceruleum obtentum tuum cum exemplaribus colo- 
lorum, {Mufter>) quae gradus, ordinem, titulos atque 
pretium fuum publica lege jam conftitura babent, & 
videbis, quid Cobaltum fumptum importct, & ubi er- 
ror aliquis fa&us (it. 

XVII. In groflo, ut aiunt, procedendi hie modus 
eft. Cobalti minera e puteo tra&a, ab hctcrcgcneis 
omnibus malleo, quantum poteft, feparata, calcinatur 
in furno, qui fornicatus, latus, plani iere iundi eft, at- 
que ignem flammeum ab alio propc adiiru#o furno 
anemio fuper mineram rccipit. Huicexoppofitofurni 
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anemii introitus apertus eft, ubi quidam rutro Cobaki 
terram circumvolvit , quo ignis undiquaque in earn 
agat, arque arfenicum eo melius disjiciat, donee non 
amplius lumet Adhxc calcinantur fiiiceseledipuriffi^ 
mi & jam candentes projiciuntur in aquam frigidam, 
ut magis tradables fiant ; ita prseparati tunduntur in 
pulverem feu fabulum. Turn Cobaki rofli pars una 
cum filicum partibus ut plurimum tribus, & ut eo fa- 
cilius flu at, ctnerum claveiiatorum parte una, in cifta 
quadam commixta funditur in furno vitrificatorio, in 
imgnis ollis. igne per 8, 10, imo 12 boras intenfiflimo; 
a*que operarius \der Schurknecht) unco ferreo magma 
jam fluens itrenue circumagitet, ut omne in sequalem 
fluxioncm abeat* Ubi tandem, quam poteft Hmpidifli- 
me fluit, cochlear! magno ferreo vitrum exhauritur, & 
in alvearium, aqua repletum, projicitur. Vitrum ita 
magis iriabile redditum tunditur malleo, quern aqua a- 
git {gepucht ,) tufum trajicitur per cribrum orichalce- 
um. Remanens ulterius tunditur, & trajedum in mo- 
la aim aqua fubtiliffime pulverifatur* Hoc lavatur 
turn ad abilcrfionem particularum falinarum, aliarum- 
que fordium , turn ad feparationem pulvtris illius cine- 
rei albicantis levioris, quern Efchel appellant, a cceru- 
leo, quod Blaue Farbe dicitur, fecundum rationem, 
quod alias Schlemmen dicunt. Tandem in vafa per 
centenaria conditur, & per totum terrarnm orbem di- 
venditur. Sicut vero hujus rei t atque hinc pretii ma- 
xima differentia eft, ita vafacertis lirterisnotanjur, ita 
ut O.C. lignificet Qrdinair Cobalt, ML C Mittel Co- 
bolL F- C. Fein Cobalt. F. F. C. Fein, Fein Ubolt* 
F.F. F.C. Fein, Fein, Fein Cobalt; id quod vero ut 
pretiofiffimum, ita & rariflimum eft* Minera Cobaki 
ita praeparata, al ; ;\s Schmakum, bmalte, & mulienbus, 
blaue Starch, quo utuntur pro linteis dealbandis, com- 

munitcr appellator, 

XVIIi. Ven~ 
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XVIII. Venditur & Cobaltum tantum toflum & cum 
duabus vel tribus partibus filicum vel quarzi commix- 
turn, fub titulo Zaflor, item Zaffera, pro figulis. Ubi 
hoc merctur commemorari, quod pulvis hicce in vafis, 
quibus devehitur, tarn com pad urn fiat, & quafi con- 
crefcat , ut duri laptdis inftar, maileo opus habeat ad 
comminuendum. 

XIX, Qete'rum Cobaltum per fe argentum non 
continet. Quamvis enim detur ejufmodi vena, ex qua 
nobile hoc metal lum excoquatur, tamen non nifi per 
accidens fieri exinde liquet, quia eadem vena illic plus, 
hie minus, & ut plurimurn plane non argentilera eft, 

XX« Hoc non obftante, argentum nativum fuper 
Cobaltum non raro reperitur, quod vero non aliud, 
quarn hoc arguit mineram illam argenti non incongru- 
am efle ma trice m. 

Tantum krh eft. quod, propria experientia de Co- 
balto cognirum, receniionedignum duxi. Quod fuper- 
eft, LB, rogo, hanc rudi, quod dicunt, Minerva con- 
fer. ptam commentationem, fereno vultu veb fulcipere, 
& cog are, quod nee ego iftud abs me albnum arbi- 
trer q-wquid iis folet accidere, qui,nul!o duce prarvio, 
fragofa?;& inacceflas vias, ad Naturae nrcem tendentes, 
pnmi invadunt. Vale. Perfcnpfi Lhfi(B % Menie 
Quint iL A.R.S. MDCCXXV1. 
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